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La prcscntc addition vise plus particulierement la 
corrosion des metaux ferreux par I'hydrogene sul- 
fure, et notamment un tyi)e de corrosion fondamen- 
talement differente de I'action corrosive qtd se tra- 
duit par I'attaque chimique des metaux ferreux. 

On a remarque en efiEet qu'il se produisait, sous 
Taction de rhydrogene sulfure sur les metaux fer- 
reux, une action corrosive fissurante resultant du 
cheminement inter-granulaire de I'hydrogene ato- 
mique provoque par la reaction : 

H2S + Fe = SFe + 2H 

L'hydrogene atomique 2 H qui se forme, au lieu 
de se degager, est absorbe dans le metal. 

Ce phenomene se traduit. dans la pratique, par 
des fissurations dans le metal, fissurations qui peu- 
vent amener des ruptures d'autant plus facilement 
que ce metal est soumis a un taux de travail plus 
eleve. 

A un degre moindre, on peut observer a la sur- 
face du metal des « soufflures ». 

De toute maniere, cette corrosion, a la difference 
de la corrosion chimique superficielle, ne s'accom- 
pagne pas de perte sensible de matiere. 

Au contraire, la corrosion du fer, par exemple, 
en milieu acide, rcsultc dircctement de I'oxydation 
superhcielle du fer, qui se traduit par une perte 
de matiere sur le metal et s'effectue suivant la 
reaction generale : 

Fe + 2H+ = Fe++ + H2 

avec formation de composes ferreux. 
Les inhibiteurs utilises pour combattre cette cor-. 



-rosion fissurante sent les memes que ceux indiques 
dans le brevet principal, a savoir : des sels d'acide 
phosphorique, soit mineraux (phosphate de 
chrome par exemple), soit organiqnes (phosphate 
d'amine par exemple). 

La concentration et la mise en ceuvre de ces 
inhibiteurs sont celles indiquees dans le brevet 
principal. 

Le milieu corrosif indique dans ce dernier de- 
meure egalement inchange. 

On donnera ci-apres quelques exemples de mise 
en oRUvre de cette addition. 

Exemple 1, — Des flacons de verre de 10 litres 
de capacite sont remplis au 1/5 d'eau ordinaire. 
On sature cette eau d'hydrogene sulfure provenant 
d'un appareil de Kipp. L'air surmontant le liquide 
est chasse par un exces d'H2S. Des tubes en acier 
doux poll de dimensions : 30 mm de diametre, 
150 mm de longueur et 1 mm d'epaisseur, sont 
introduits dans le liquide, leur axe etant parallele 
a la surface du liquide et situe a 65 mm de cette 
surface. 

L'experience dure une semaine, la temperature, est 
de 20**C zt 2. A la fin de Fessai, on brosse les 
eprouvettes et on observe les « soufflures » eventuel- 
lement formees. 

Dans cet exemple, i'eau saturee d'hydrogcne sul- 
fure n'a pas ete additionnee d'inhibiteur dans un 
premier essai-temoin. Puis dans les autres essais, 
on a additionne cette eau de divers inhibiteurs 
conformes a I'invention, a des doses croissantes. 

On a obtenu alors le tableau ci-apres dans lequel 
chacune des cinq colonnes de chifiEres indique le 
Dombre des soufflures visibles a I'ceii nu : 

(Voir tableau page sidoante) 
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Doses dc TiBfaiMteur utilis^ 
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5 p. p. m. 
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200 p. p. m. 
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?Catui'c de nahibiteor 



Phosphate de xylidine 

Phosphate d'isoprop^amine 

Phosphate de chrome 

Phosphate tricalciqiie 



Comme on le voit, I'efl&cacite de i'lnhibiteur uti- 
lise se mesure a ia concentratioa iniTiiTmiTn poui 
laquelie il supprime quantitativement les sonf flures. 

Les soufflures visibles a i'oeii nu ont des dimen- 
sions comprises entre 1/10 de nullimetre et 2 
millimetres. 

Example 2. — On fait circuler une solution de 
HaS saturee dans Teau a 70*»C en circuit fenne 
a I'aide d'lme pompe en caoutchouc- Dans le li- 
quide, qui circule a la vitesse de 15 cm/s, 
on expose une eprouvette en acier doux de 30 cm^ 
poli. 

L'e^erience dure deux heures et demie. 

Dans ia premiere experience, on ne met pas 
d'inhibiteur dans ia solution. 

Dans la deuxieme e:q)erience, on ajoute 20 p.p jn. 
de phosphate de xylidine. 

Les resultats obtenus sont les suivanls : 

Essai i blanc 27 soufflures 

Essai avec 20 p. p. m. de phosphate 

de xyUdine. 0 soufflure 

Exemple 3, — Des eprouvettes cylindriques de 
traction en acier rectifiees, de section 3 mm, sont 
soumises a des contraintes correspondant a 90 % 
de la limite elastique en presence dliydrogene sui- 
fure humide. La fragilite a Thydrogene de Facier 
est mesuree par le temps au bout duquel se pro- 



duit la rupture de Teprouvette. On a trouve : 
Acier 30 CD 4 : 

Sans inhibilenr. 2 h 30' 

Avec 10 p:p«in« de phosphate de xy- 

lidine 9 h 

Acier N 80 : 

Sans inhihiteur. 15 h 

Avec 200 p. p. m. de phosphate d*iso- 

propylamine 45 h 

RESUME 

Premiere addition au brevet frangais n*» 1.189.129 
du 22 aout 1957, caracterisee par ce'fait que les 
memes inhibiteurs (sels d'acide phosphoriqae, mi- 
neraux ou organiques), utilises aux memes concen- 
tradons et mis en oeuvre comme indique au bre- 
vet principal, avec le meme milieu corrosif, prote- 
gent les metaux ferrcux centre la corrosion fissu- 
rante par I'hydrogene siilfure qui provoque nor- 
malement un cheminement inter-granulaire de Vhj- 
drogene atomique se formant et absorbe dans le 
nietaL 
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